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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft Granulate aus anorganischen Pigmenten, ein Veiiahren zu ihrer Hersteflur^ 
unter Verwendung von mehreren HiKsmitteln durch Korrpaklierung sowie ihre Anwendung in vielen technischen Berei- 
chen. 

Die Venwendung von Pigmentgranulaten aus GrOnden der Arbeitshyglene, wie Staubfreihelt und Toxizitat sowie 
der verbesserten Handhabung (FlieB- und Dosierverhalten) hat auch be! Massenproduklen wie anorganischen Pig- 
menten In den letzten Jahren stark zugenommen. Bei^nnt sind Spruh- und Aufbaugranulate. Allerdings erfolgt bei der 
SprOhgranulation eine Verspruhung aus wSBriger Suspension bzw. bei der Aufbaugranulation z.B. in Mischem oder auf 
Drehtellern ein Autoau mit anschlieBendem Trocknungsschritt. Diese Vorgehensweisen erfordern einen erhdhten Ener- 
gieeinsatz. Kompakliervertahren als bHIige Granulatherstenungsverlahren fOr Massenprodukte erfordern wiederum ent- 
weder hohe Drucke Oder die Verwendung von Bindemitteln. so daB die dabei erhaitenen Granulate im allgemeinen nur 
fur spezielle Anwendungsebiete, z.B. in Bau- oder Kunststoffen oder in Dispersionsfarben, geeignet sind. 

SprOhtrocknungsvertahren zur Herstellung von Granulaten zum Eintarben von Beton gehen von Pigmentsuspen- 
sionen unter Verwendung von Bindemittein aus. Entsprechende Verfahren sind in verschiedenen Schutzrechten 
beschrieben. Dab© werden wasserl6sfiche Bindeniittel venwendet. So werden in DE-A-36 19 363. EP-A-O 268 645 und 
EP-A-0 365 046 organische Substanzen, wie z.B. Ugninsutfonate, Formaldehydkondensate, GluconsSuren und suHa- 
tierte PoJyglykol ether, eingesetzt, wShrend gemSB DE-A-39 18 694 und US-A-5 215 583 anorganlsche Seize, wie z.B. 
Silikat und Phosphat verwendet werden. Eine Kbn^nation von Spruh- und Aulbaugranulation ist in EP-A-0 507 048 
beschrieben. In DE-A-36 1 9 363 und EP-A 0 268 645 werden Kbmpakberver^ren sogar ausdrOckfich ausgenommen, 
da durch die Anwendung von Druck ein zu starker Zusanrvnenhart der Teilchen errek:ht wird. so daB zwar eine gute 
Transportstabilitdt, gleichzeitig aber auch emiedrigte Disper^ereigenschaften der Granulate bewirkt werden. 

In EP-A-0 257 423 und DE-A-38 41 848 wird die Sruhgranulation unter Zusatz von Polyorganosaloxanen als hydro- 
phobe, lipophile Zusatzstoffe beschrieben. Der envShnte ZerstSubungstrockner fuhrt im aUgemeinen zu Meinen TeB- 
chengr6Ben. das heiBt hohem Feinanteil. Ein wesentlicher Anten des Materials aus dem Trc)ckner kann daher nicht 
direkl als Granulat eingesetzt werden. sondern muB als Feinanteil In einem Rller zurud^ehalten und in den ProzeB 
zuruckgefuhrt werden. Die hydrophobierende Nachbehandlung fuhrt bei sprOhgranuFierten Produkten zu einem sehr 
gut flieBenden, aber auBerordentlich stark staubenden Granulat. 

Kompaktier- oder PreBverfahren fuhren bei hohen PreBkrSften zu stabHen. aber schlecht dispergierbaren Granula- 
ten, undbiahiedrigen PreBkrSften entsteht ein zu hoher Staubanteil, so daB die Ausbeute schlecht ist. Dem entgegen 
wirken Bindemittel oder Dispergiermrttel. die sowohl eine verbesserte Haflung der Pigmentleilchen aneinander als 
auch eine abstoBende. stabilisierende Wirkung bei der Einart>eitung in ein bestimmtes Mecium. wie belspielsweise 
Beton. Asphalt Kunststoff oder Dispersionsfarben, hervorrufen. 

Aus DE-A-42 14 195 ist ein Verfahren zur Eintarbung von Asphalt mit anorganischen Pigmentgranulaten bekannt, 
wobei Ote als Bindemittel venvendet werden. Die Granulate werden durch ein einfaches Granulationsveifahren herae^ 
stellt 

In DE-A-43 36 613 und DE-A-43 36 612 werden anorganlsche Pigmentgranulate aus Pigmenten durch Abni- 
schung mit Bindemittein. Kompaktierung. Schroten und atschlieBender Aufgranuliemng hergestellt Diese Granulate 
sind durch hydrophobe Bindemittel fur den Einsatz In Kunststoffen optimiert bzw. durch Zusatz von Dispergiennittein im 
Hinblick auf waBrige Systeme verbessert worden. 

Durch speziene Herstellungsverfahren und mit Bindemittein mit spezifischen Eigenschaften wurden so Granulate 
hergestellt die fOr den jeweiligen einzelnen Einsatzt>ereich optimiert wurden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher. unlversell einsetzbare, anorganlsche Pigmentgranulate zur Ver- 
fugung zu stellen und mit einem ©nfachen, preiswerten. leicht ausfuhrt>aren Granulationsverfahren aus Massenpro- 
dukten. wie Pigmenten. diese Granulate herstellen zu k6nnen. so daB diese neuen Produkte in verschiedenen 
technischen Anwendungsbereichen erfolgrekii eingesetzt werden kOnnen. 

Diese Aufgabe k>nnte durch die erfindungsgemaBen Granulate, die mit speziellen Kbmbinationen mehrerer HIKs- 
mittel hergestellt werden. sowie durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung gel5st weiden. 

Gegenstand der Erfindung sind anorganlsche. kompaklierte Pigmentgranulate mit einem mittleren Durchmesser 
von 50 bis 1000 nm, bevorzugt von 100 bis 800 fim, besonders bevorzugt von 100 bis 700 pm, einer SchOtldichte von 
0.2 bis 1.8 g/anrP, bevorzugt 0,4 bis 1 ,5 gfcxrP, und einem Wassergehalt von h6chstens 3 Gew.-%. k)ezogen auf Pig- 
ment, bestehend aus den entsprechenden technischen. anorganischen Pigmentpulvem und HDfsnvtteln aus den fol- 
genden Gruppen a) bis c) 

a) Polyalkylenglykole mit einem Molekulargewicht von <2000 und Alkylen = Ethylen oder Propylen. 



b) UgninsuHbnate und 
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c) Celluloseether mit einer ViskSBn von <1000 mPa • s in 2 gew.-%iger wdBhger LdsOng^bei 20**C. 



in einer Menge von 0.1 bis 4 Gew.-%, bevorzugt von OJ bis 2 Gew.-%, je Hitfsmlttel. bezogen auf Pigment, wobei die 
Gesamtmenge an Hilfsmit tein 0,5 bis 5 Gew.-%, be v orzugt 2 bis 4 Gew. -%, nicht ubersteigen soil, und wobei minde- 
5 stens zwei und hdclistens drei Hilfsmlttel aus verschiedenen Gruppen sind. 

Als technische. anorganische Pigmentpulv©- werden bevorzugt Eisenoxide, Trtandioxid. Chromoxid. Bismutvana- 
dat Rutilmtschphasenpigmente und RuB eingesetzt 

Besonders gute anorganische Pigmentgranulate werden ertiatten, wenn mindestens eines der Hilfsmittel in f lussi- 
ger Form voriiegt 

10 Celluloseether mit einer Viskositat von <500 mPa • s in 2 gew-%iger wdBriger Ldsung bei 20^C stnd besonders 
bevorzugt. 

Besonders bevorzugt wird Polyethylenglykol in Kbmbination mit Ugninsulfonat. bevorzugt AmnrKHiiumfigninsuHonat 
uTKl Cartxscymethylcellulose Oder deren AlkalimetaDsatzen, eingesetzt 

Die Zweierkombinationen aus LigninsuKonat und Polyethylenglykol bzw. aus Carboxymethylcellulose und Polye- 
IS thytenglykol als Hilfsmittel sind besonders bevorzugt 

Die erfirxiungsgema6en anorganischen, kompaktierten Pigmerrtgranulate kOnnen in alien techntschen Anwen- 
dungsbereichen .zur Eintdrtxing verwendet werden. Als Anwendungsbereiche sind die Einf drtxjng von Baustoffen, ins- 
besorvjere Beton und Putze, von Lacken, von Ku ns tst o ffen, von Papier und von Asphalt sowie der Bnsatz in 
Dispersionsfarben zu nennen. 

20 Ein weherer Gegenstand der Erflndur^ tst ein Verfahren zur Herstellung der erftndungsgemaBen anorganischen, 
kompaktierten Pigmentgranulate. welches dadurch gekennzeichnet ist, daB 

a) ein oder mehrere Pigmentpulver nvt hGlfsmittein aus den Gruppen a) bis c) 
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a) PolyalkytenglykDie mit einem Molekulargewicht von <2DO0 und Alkylen = Ethylen oder Propyien. 

b) Ugninsulfonate und 

c) Celluloseether mit einer Viskosttdt von <1000 mPa * s in 2 gew.-%tger wdBriger Ldsung t>e) 20''C. 

wobei mindestens zwei und hOchstens drei Hilfsmittel aus verschiedenen Gruppen sand, in einer Menge von 0.1 bis 
4 Gew.-% je HiHsnrvttel, bezogen auf Pigment, vermischt werden, 

- b) diese Mischung einem PreB- oder Bnl^ettierschritt unterworfen wird. 

c) dieses gepreBte oder brikettierte Produkt zerkleinert wird. 



d) das zerMeinerte ProdiM in zwei oder mehrere Fraktiohen aufgetrennt wird, 

• 40 e) die Fraktion. in der mindestens 85 % der Teilchen grOBer 50 pm. bevorzugt grOBer 100 pm. sind oder zwischen 
50 urxJ 1000 |im, bevorzugt zwischen 100 urxJ 1000 pm, liegen, als Produkt entnommen wird und gegebenenfaDs 
in einem werteren Schrrtt gerundet wird und die andere Fraktion bzw. die anderen Fraktionen aus dem ProzeB aus- 
geschleust oder zurOckgefOhrt werden. 

45 Das erfindungsgemSBe Kompaktierverfahren mit Zerkteinerung urxJ AuswaN des geeigneten Teilchengr6Ber^e- 

reichs durch Abtrermung bzw. Verformung ist ein kostengunstiges, leicht anzuwerxiendes Verfahren zur Granulie'ung 
von putverfOrmigen anorganischen Pigmenten. insbesondere dann, wenn es sich um hohe Durchsdtze von 0.5 bis 5 t/h 
handelt Mit dem erf indungsgemdBen Verfahren wird bei niedrigen bis mdSigen DrOcken ein ausr^cherid trarisportsta- 
biles Granulat mit guter DosierfdhigkeK urxj guter Dispergierfdhigkert erhalten. Der Einsatz der spezifischen Bindemit- 

50 telkomt^inalionen beeinfluBt die Eigenschaften der Granidate (Haftkrdfte und Zusammenhalt des Pulvers) zusdtzltch 
positiv. DarOber hinaus ist auch die Redispergierung der Granulate, die mit den entsprechaxien BindemittelkDmbina- 
tk>nen hergesteJIt werden. bei der Einarbeitung sehr gut 

in einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsfbrm wird nruridestens ein f lussiges Hilfsmittel bzw. ein Hilfsmittel in 
f lOssiger Form eingesetzt Durch diese MaBnahme kann man sich zusdtziich die Haftkrafte durch RQssigkertd>rOcken 

ss zu Nutze machen. 

Durch das erf indungsgemSBe Konpaktierverfahren werden nahezu stautifreie Granulate bei mdBigen PreBkrdften 
(z.B. 0.1 kN/cm bis 15 kfM/cm auf einem Waizenkonpaktor mit einem Rollerxiurchmesser von 20 cm) erhalten. Die Zer- 
kteinerung kann t)eispielsweise Qber Sletsgranulatoren nrvt einer entsprechenden Maschenweite der Siebe durchge- 
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fuhrt werden. Die Auftrennung der Granulate in unterschiedliche Fraktionen kann ebenfalls uber Si^^e erfolgen. Wegen 
der besseren Verarbeitbarkeit werden rnogOchst Meine Teilchen mit einem mdglichst engen KbrngrOBenspektrum ange- 
strebt. 

Die erfindungsgemSBen Pigmentgranulate weisen eine gute relative Farbstarke und in Suspension eine gute Vis- 
kosftst auf, erzeugen ba der Redispergierung in Suspension kaum Siebruckstand und zeigen ein gutes Absetzverhal- 
ten (ausreichende Stabilitatder mitden erfirxJungsgemaBen Granulaten erzeugten Suspension). Eine Schaumbildung, 
die hauf Ig beim Einruhren von Granulaten in Russigkeiten Oder Suspensionen beobachtet wird. tritt belm Einsatz der 
erfindungsgemaBen Granulate nicht auf. 

Die Erf indung soli anhand der nachfolgerxJen Beispiele nSher eriautert werden. 

Die Prufung der Kunststoffdispergierbarkeit erfolgte nach einer der DIN 53 775, Tel 7 angenaherten Vorschrift: 
"Prutung von Farbmitteln in weichnnacherhaltigen Polyvinylchlond (PVC-P^Formnfiassen; Bestimmung der Dispergier- 
harte durch Walzen": 

Das 2u prOfende Pigment wurde bei 160 ± 5'C auf einem Mischwalzwerk in PVC dispergiert. Das erhaltene Waz- 
tell wurde geteilt und die eine Hatfte anschJieBend durch Walzen bei Raumtenrperatur erhOhten Scherkrdften ausge- 
setzt AJs MaB fur die Dispergieit>arkeil gilt bei Buntpigmenten der FarbabstarvJ AE nach CIELAB (DIN 5033, 6174) 
zwischen heiB- und kaltgewalztem PVC-Fell. bzw. bei WeiBpgmenten die Differenz der Normfartwerte Y (DIN 5033) 
zwischen heiB- und kaltgewalztem PVC-Fell. Ein gut dispergierteres Pigment ist schon bei geringen Scherkraften aus- 
dispergiert. wahrend zum Ausdispergieren eines schwer dispergierbaren Pigments die erhdhten Scherkrafte beim VSfal- 
zen bei tiefer Temperatur notwendig sind. Daher gilt: je Meiner der Fart>abstand AE bzw. die Differenz der 
Normfarbwerte Y desto besser ist das Pigment dispergierbar. Insbesondere bei Granulaten kommt der Dispergiert>ar- 
keit eine groBe Bedeutung zu. da zuerst die Granulatteilchen zerteilt werden mussen, die dann im Kunststoff zu dtsper- 
gieren sind. Angestrebt wird fur Granulate eine gleich gute Dispergierbarkeit wie die entsprechender Pigmentpulver, so 
daB die Kenngr6Ben AE bzw. Y fur Pulver und Granulat nicht wesentlich differieren sollen. 

Als gut dispergiert>ar gilt ein AE von <1 .0 Einheiten als befreidigerxJ dispergiert>ar, ein AE von 1 bis 2 Einheiten,. 

Die Prufung der Dispergiert>arkeit fur Baustoffe erfolgte in Zementm5rtel uber die F^rt>starkenmessung an nit 
WeiBzement hergesteltten Prismen bei folgenden Daten: 

Zement-Quarzsand-Verhaitnis 1:4. VWasser-Zement-Wert 0.35. PigmentierungshShe 1,2 %. bezogen auf Zement. 
venwendeter Mischer von RK Toni Technik. Berlin mit 5 l-Mischschussel, Bauform 1551. Drehzahl 140 U/min. Ansatz: 
500 g Zement. 

Nach 100 Sekunden wurden 3 Mischungsproben (300 g) entnommen und Probekdrper (5 x 10 x 2,5 cm) unter 
Dnjck hergestellt (300 bar). Hartung der Probekdrper: 24 Std. bei 30**C und 95 % rel. Lufftfeuchte mit anschBeBeridem 
Trocknen 4 Stunden bei 60**C- Fartxlatenmessung uber Dataflash 2000. Datacolor International. K5ln, 4 MeBpunkte je 
Stein, pro Pigmentmischung 12 MeBpunkte. Die erhaltenen Mittelwerte wurden mit den Wertei einer Referenzprobe 
verglichen. Beurteilt wurden der Fart>abstand und die Farbstarke (Referenzprobe = 100 %) piN 5033, DIN 6174). 
Die Dispergiert>arkeit wurde als gut bezeichnet bei einem Farisstarkenunterschied bis 5 % gegenOber der Referenz- 
probe. als befriedigend bei einem Unterschied bis 10 %. 

Die Abprufung der Dispergiert>arkeit in Asphalt erfolgte nach folgendem Verfahren: Das Pigment/Pigmentgranulat 
wurde in einem beheizbaren Latx)rmischer (Rego-Mischer) zusammen mit einem StraBenbaubitumen des Typs B 80 
(Harxlelsprodukl der Shell AG) und Zuschlagstoffen 60 Sekunden lang bei 180°C gemischt Mit der MIschung wurden 
PrOfkdrper nach f^arshall hergestellt (The Shell Bitumen Handbook. Shen Bitumen U.K., 1990, S. 230 - 232). Fartrton- 
urtterschiede wurden beurteilt (Minolta Chromameter II. Normlichtart C, Cielab-System. DIN 5033, DIN 6174) durch 
Vergleich der Rotwerte a* gegenOber einem ReferenzprOfkOrper mit Pigmentpulver. UrUerschiede n den a^-Werlen Mei- 
ner 0,5 Einheiten sirxi visuell nicht unterscheidbar. 

Die Prufung des FlieBverhaltens erfolgte durch Beurteilung des Austaufverhaltens aus einem Trichter mit 100 ml 
Volumen mit 6 mm Offnung in Anlehnung an ASTM-Test D 1200 - 88. Das FlieBverfialten wurde als sehr gut bezek^h- 
net. werm das Material frei ausiauft RieBt das Granulat nach einmaligem Klopfen, wurde das RieBvertiaften als gut 
bezebhnet flieBt es nur mit mehrfachem Klopfen. wurde das RieBverfialten als maBig betrachtet. 

Die Siebanalysen erfolgten auf einem VA-Sieb nach DIN 4188 mit 250 pm und 800 fim Maschenweite auf einer 
Luftstrahlsiebmaschine Typ Rhewum LPS 200 MC. Es wurden ca. 20 g der zu prOfenden Probe eingesetzt. Das Feingut 
wurde wahrend einer Laufzeit von 1 Minute abgesaugt und die Menge des Grobanteils auf dem Sieb zurCickgewogen. 

Der SiebrDckstand und die Viskositat einer wdBrigen Eisenoxidsuspension wurde folgendermaBen bestimmt: 

600 g des zu prOfenden Pigments wurden mittels Labordissotver bei 2500 bis 3000 Upm (Dissolverscheit>e 0 35 
mm) in 400 g vorgelegtes Wasser eingeart>eitet AnschlieBend wurde 5 min be 2500 bis 3000 Upm nachdispergiert. 
Dann wurde der Sietxuckstand folgendermaBen bestimmt 

200 g der Suspension wurden auf ein 45 mhi Prufsieb uberfuhrt Im AnschluB wurde malt einem richt zu stark flie- 
Bendem V\^sserstrahl gewaschen. bis das ablaufende Wasser nicht mehr getrObt war. Der RQckstand wurde bei 105''C 
1 Stunde getrocknet und ausgewogen. Die Viskositatsbestimmung erfolgte mittels Brookfield-Viskosimeter. 

Zur Bestimmung des Absetzyerhaltens wurden 200 g des zu prOfenden Pigmentgranulates mittels Laborruhrer bei 



A 
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im) in 200 g vorgelegtes Wasser eingearbeitet undlO 



800 bis 1000 Upm (Propellerruhrer 0 4Dmm) in 200 g vorgelegtes Wasser eingearbeitet und 10 min bei 800 bis 1000 
Upm nachdispergiert. Anschlie8end wurde ein 100 ml-Messzylinder m'rt der Suspension gefullt und tSgFiCh abgelesen. 
Angegeben wurde das Volumen der Qberstehenden Lfisung. 

5 Beisplel 

50 kg Eisenoxidpigment (Bayferrox® 130; HandelsprodukI der Bayer AG) werden in einem Mischer vorgelegt. der 
entsprechende Zusatz zugegeben und 15 Minuten gemischt. AnschlieBend wind die Mischung mrt einer PreBkraft (1.3 
bzw. 4 KN/cm) b© konstanter Walzendrehzahl uber einen Walzenkompaktor Typ L200/50 P der Fa. Bepex (Leingarten) 
10 kompakiiert 

Die Aufgat>e auf den Konpaktor erfolgt mittels Dosierschnecke, um ^ne konstante Produktzufuhr sicherzustellen. 
Die aniallenden SchQIpen werden Qber einen Schroter Typ MGI-314 der Fa. Frewitt (Fribourg/Schweiz) zerMeinert Im 
AnschluB wird das geschrotete Material Qber ein Sieb (Maschenweite 300 ^m) abgesiebt Die Aufgabe auf das Sieb 
ertolgt Qt>er SchOttelrinne nrnt ca. 40 kg/h. 
75 Das entstehende Granulat hat eine TeilchengrOBe von 300 bis 1000 pm, rnX einem durchschnitUichen Antefl von 
60 - 90 % fur Teilchen zwischen 300 und 800 pm. 

Die Eigenschaflen der Granulate sirxi den nachfolgerxlen Tabellen zu entnehmen. 

so 



2S 



30 



3S 



40 



45 



SO 



ss 



BNSOOCIO: <EP 0660476A2LL> 



5 



EP0860 476 A2 




10 



IS 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



SO 



5^ -i. fM 

•2 o "5 "S "5 tu 


0" 


o" 


• 


• 


• 


0" 








N 

e 
«> 

0 '5 


0 

. 0 




• 


• 


=r 






1 1 

•£ § 

> ao » 

pi 


« 

«r; 


30 


0 

« 


0 
u 


<>» 






• 








• 

u 


• 

u 












? _• 


a 


o> 




ae 
o\ 




Ov 

ON 




00 


1 

*> 

'Z. 

o* 

O 
>o 

9ft 
C 
3 

> 


if 

so ^ 


_e 
c 


'S 
s 


_c 
e 


.S 
'» 
c 


'5> 
c 


_C 
C 


s= 


.£ 

V 
E 


:i s 




e 
0 






0* 


r* 
0* 


0 
0 


0 1 








c« 


0 






8 

so 


0 n 
« 11 


3 


J£ c 


E 


.25 
n E 


3 -i 


0 

*n E 


0 3 
m eo 


£ 
















0 






r« 

0 


E 
a. 

0 
0 
eo 
0 


i 


I— 




oc 


00 


eo 


r- 


s 


E 
a. 

0 • 

rj» 

0 


: 




0 


0 


eo 


r» 






1 - E 
It 5 ^ 

0 A £- 








o> 




so 


•*l 

30 . 




S S se 


a 
a. 




0 
0 

1 


Ol. 




0 *S 0 


s 




E . 
















^ 1 



I 



s 

> 



if 



s 

X 



> 



1 * 



§ r 



0 11 
< » f 

1 I, & 
I * * 



u. 1 -s 
» S 



o 



s 



1.1 



.2 « 



II 



II 



s f 

£ E 



? = -3 I 

41 



ill 



E 

I 

< 

e 

5 



II 

a. 3 



O ^ 



s a 

_^ «> 
i ^ 



55 



6 



EP0 860 476 A2 



10 



IS 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



^ Vv ^ 

S 5 ^ ? <3 
c S ^ 

5 5 X :2 5 


o" 






I 


o 


CO ^ 

1 ^ 

2 .s < < 


g 

■ o* e: 








•w 

o" 


« 1 ^ 
1 1 - 1 T 


N 

c 


90 


oo 








i ? 
1 1 


c 
*S 
c 


'C 


_c 
"5 


,c 
'« 


.5 
c 


1 so ^ 

§ 2 

en ^ 

It 


■s 1 


S- 


o 




©" 


o. 
o 




o 


o 


o 

NO 


o 
o 


o 
r* 


s — 
< ? ^ 




1-1 


op 
o 1 


_op 
«>• E 






§ 

^ i 
i 

S o 

a 


: 


^. 

«o 




*r» 
r* 


rf 




p 






ON 1 

r-* 1 




o 








a e 
S » 

1 £ 

O A a. 






o~ 
r~ 






111 


1 

a. 


ll 


e 

1 S 
> < 


1 

i J 2 
s > < 


o _ o- y 

o X ^ H 

§ 1 & 1 s 1 

K ? u ^ < y 















I I I 

iS > > 



1 



I § 



55 



BNSDOCID: <Ep_08e047eA2LL> 



7 




EP0860 476A2 



PatentansprOche 

1. Anorganische. konpaklierte Pigmentgranulate mil einem mrttleren Durchmesser von 50 bis 1000 jim, einem Was- 
sergehalt von hdchstens 3 Gew.-%. bezogen auf Pigment, und einer Schuttdichte von 0.2 bis 1,8 g/cm^ bestehend 
aus den entsprechenden technischen, anorganischen Pigmentptrtvern und Hilfsmitteln aus den folgenden Qrup- 
pen a) bis c) 

a) Polyalkylenglykole mit einem Molekulargewicht von <2000 und Alkylen = Ethylen oder Propylen. 

b) Ligninsulfonate und 

c) CelkJloseether mit einer Vistositdt von <1 000 mPa • s In 2 gew.'%iger wdBriger Ldsung be 20*^0, 

in einer Menge von 0,1 bis 4 Gew.-% je Hiifsmittel. bezogen auf Pigment, wobei die Gesamtmenge an Hllfsniittein 
0,5 bis 5 Gew.-% nicht ubersteigen soli, und wobei mindestens zwei und hDchstens drei l-iilfsmittei aus verschiede- 
nen Qruppen sind. 

2. Anorganische Pigmentgranuiate gemSB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB als technische Pigmentpulver 
Eisenoxide, Trtandioxid. Chronioxid. Bismutvanadat. Rutilmischphasenpigmeme und RuB eingesetsrt warden. 

3. Anorganische Pigmentgranulate gemSB Anspruch 1 oder 2. dacjhjrch gekennzeichnet. daB nvndestens eines der 
HiKsmittel in f IQssIger Form voriiegt 

4- Anorganische Pign^ntgranulate gemdB einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 3. dadurch gekennzeichn^ 
daB als Hilfsmittel Polyethylenglykol. UgninsuHonat und Cartx>xymethylceilulo8e vorliegen. 

5. Anorganische Pigmentgranulate gemSB einem oder mehreren der AnsprQche 1 k»s 3. dadurch gekennzeichnet. 
daB als Hilfsmittel Ugninsulfonat und Polyethylenglykol vorliegen. 

6. Anorganische Pigmentgranulate gemdB einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 3. dadurch gekennzeichn^. 
daB als Hilfsmittel CarbQxymethyk;ellutose und Polyethylenglykol vorfiegen. 

7. Verlahren zur Herstellung der anorganischen, konpaktierten Pigmentgranulate gemSB den Anspruchen 1 bis 6. 
dadurch gekennzeichnet, daB 

a) ein oder mehrere PigmenQxilver nrnt HiHsmitteln aus den Gruppen a) txs c) 

a) Polyalkylenglykole mit einem Molekulargewicht von <2000 und Alkylen = Ethylen oder Propylen. 

b) Ugninsulfbnate und 

c) Celluloseether mit einer Viskositat von <1000 mPa in 2 gew.-%iger wdBriger Unsung bei 20*'C, 

wot>ei mindestens zwei und hdchstens drei Hilfsmittel aus verschiedenen Gmppen sind. in einer Menge von 
0,1 bis 4 Gew.-% je Hilfsmittel. bezogen auf Pigment, verrrnscht werden, 

b) diese MIschung einem PreB- oder Brikettierschritt unterworfen wird, 

c) (fieses gepreBte oder brikettierte Produkt zerMeinert wird. 

d) das zerideinerte Produkt in zwei oder mehrere Firaktionen aufgeftrennt wird. 

e) die Rraktion. in der mindestens 85 % der Teilchen grdBer 50 ^m sind, oder zwischen 50 und 1000 pm iiegen. 
als Produkt entnommen wird und gegebenenfalls in einem weteren Schritt gerundet wird, die andere F=raktion 
bzw. Fraktionen aus dem ProzeB ausgeschleust oder zuruckgefi^rt werden. 

8. Venwendung der anorganischen Pigmentgranulate gemSB den Anspruchen 1 bis 6 zur Einfarbung von Baustoffen, 
insbesondere Beton und Putze. Lacken, Kunststoffen. F^ier, Asphalt und als Zusatz zu Dispersionsfart>en. 



8 



(19) 



J 



(12) 



Europaisches |^BDtamt 
European PateiiTOtflce 
Office europeen des brevets (11) 

EUROPAiSCHE PATENTANMELDUNG 



iiiiiiiii 

EP 0 860 476 A3 



(88) Vereffentlichungstag A3: 

29.09.1999 Fatentblatt 1999/39 

(43) Verdffentlichungstag A2: 

26.08.1998 Patentbiatt 1998/35 

(21) Anmeldenummer: 98102199.1 

(22) Anmeldetag: 09.02.1998 



(51) lntCl«: C09C 3/04, C09C 1/00. 

C09C1/58. C04B 14/02, 
C09D7/12. C08K9/08. 
D21H 17/67, D21H 19/38 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 


(72) Effinder: 


AT BE CH DE DK ES H FR GB GR IE IT U LU MC 


• Linde, Gunter, Dr. 


NL PT SE 


47800 Krefeld (DE) 


Benannte Erstreckungsstaaten: 


• EHel, Manfred, Dr. 


AL LT LV MK RO SI 


47906 Kempen (DE) 




• Schmidt-Park, Olaf, Dr. 


(30) Prioritat: 21.02.1997 DE 19706899 


47800 Krefeld (DE) 


(71) Anmelder: BAYER AG 


• Bu^e, Kai, Dr. 


47229 Dustxirp (DE) 


51368 Leverkusen (DE) 





(54) Anorganische Pigmentgranulate, Verfahren zu ihrer Herstellung und Ihre Verwendung 



(57) Die voriiegende Eifindung. betrifft Granulate 
aus anorganischen Pigmerrten, ein Verfahren zu ihrer 
Herstellung unter Verwendung von mehreren HIHsmH- 
tetn durch Kompaktierung sowie 9ire Anwendung in vie- 
len'technischen Bereichen. 
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